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(54) Fallungskieselsaure 

(57) Fallungskieselsaure mrt den tolgend physikalisch-chemischen Kenndaten: 
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BET-Oberflache: 


DIN 66131 


100 - 130 m 2 /g 


D BP -Absorption (wasserfrei): 


DIN 53601 


275 g/100g 




ASTM D 2414 




Trocknungsverlust (2 h/105 °C): 


DIN ISO 787/! I 


3,5 - 5,5 Gew.-% 




ASTM D 280 






JIS K 5101/21 




Siebruckstand mrt ALPINE-Luft- 






strahlsieb: 






> 63 




10,0 Gew.-% 


> 150 




0,01 Gew.-% 


> 250 




0.01 Gew-% 


Chloridgehart 




100 ppm 



wird hergesteltt, indem man in einem Fallbehalter Wasser vorlegt. Wasserglas hinzugibt. bis eine Alkalizahl von 5-15 
erreicht ist. danach weiteres Wasserglas und Schwefelsaure gleichzeitig hinzugibt, die Fallungskieselsauresuspension 
mit Schwefelsaure bis zu einem pH-Wert von 8,5 ansauert. die Zugabe der Schwefelsaure unter Ruhren unterbricht, 
danach wetter bis pH = 4 mit konzentrierter Schwefelsaure ansauert, danach Fallungskieselsaure, deren Feststoffge- 
halt in der Suspension ca. 88 g/l aufweist, abtrennt. wascht, den erhaltenen Firterkuchen verflussigt, mittels eines 
Spruh-trockners trocknet und vermahrt. 

Die Fallungskieselsaure kann zur Herstellung von Batteneseparatoren eingesetzl werden. 
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